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© Verfahren zum Herstellen einer aus Flachsfasern 
gebildeten Isoliermatte, durch Bilden eines Flachsfa- 
servlieses in einem Vliesbildner, Zugeben eines 
Brandschutzmittels und eines durch Beaufschlagung 
mit einem physikalischen Oder chemischen Aktivat- 
ors aktivierbaren Klebers vor Oder wahrend der 
Vliesbildung und Beaufschlagen des Vlieses mit ei- 
nem Aktivator nach der Vliesbildung. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her- 
stellen einer aus Flachsfasern gebildeten Isolier- 
matte. 

Aus der GB 2 209 352 A ist eine isoliermatte 
bekannt, die aus einem Jutefaservlies gebifdet ist. 
In der DE-Z Chemiefaser/Textilindustrie, Januar 
1981, S. 57 bis 60 wird die Moglichkeit der Zugabe 
von Brandschutzmitteln erlautert. In der DE-GM 73 
34 348 wird die Zugabe eines Bindemittels zu 
einem Faservlies vorgeschlagen. 

Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist die 
Schaffung eines Verfahrens, das die Herstellung 
einer aus Flachsfasern bestehenden und damit 
bauokologisch unbedenklichen Isoliermatte erlaubt, 
bei dem ein Brandschutzmittel so gleichformig 
liber die Flachsfasern verteilt ist, daS ein hoher 
Brandschutzwert erreicht wird. 

ErfindungsgemaS wird diese Aufgabe gelost 
durch Bilden eines Flachsfaservlieses in einem 
Vliesbildner, Zugeben eines Brandschutzmittels 
und eines durch die Beaufschlagung mit einem 
physikalischen oder chemischen Aktivator aktivier- 
baren Klebers vor, vorzugsweise aber wahrend der 
Vliesbildung und Beaufschlagen des Vlieses mit 
einem physikalischen oder chemischen Aktivator 
nach der Vliesbildung. 

Das Brandschutzmittel kann eine Borverbin- 
dung, vorzugsweise ein Borsalz sein. 

Als Kleber hat sich insbesondere Starke als 
vorteilhaft erwiesen, wobei der Aktivator Wasser- 
dampf ist. 

Der Kleber kann ein aber auch Naturharz sein, 
durch durch die Beaufschlagung mit Warme, vor- 
zugsweise durch Hindurchfuhrung durch einen 
Warmekanal, aktiviert wird. 

In Betracht kommt weiter die Verwendung von 
Kalziumhydroxid als Kleber, das durch die Beauf- 
schlagung mit Kohlendioxid aktiviert wird. 

Bei der vorgeschlagene Zugabe eines Gemi- 
sches aus dem Brandschutzmittel und dem Kleber 
zu dem Vlies - vorzugsweise der wahrend in einem 
Ganzvliesbildner erfolgenden Vliesbildung selbst - 
kann dieses sehr homogen uber die Flachsfasern 
verteilt werden. 

Bei einer Wahl von Starke als Kleber wird 
diese dem Vlies in einer auf das Gewicht des 
Vlieses bezogenen Menge von vorzugsweise 15 
bis 20 % vor oder wahrend der Vliesbildung in 
einem Wirrvliesbildner als pulverformiges Gemisch 
mit dem Brandschutzmittel zugegeben. Durch die 
Beaufschlagung mit Wasserdampf werden die was- 
serloslichen Bestandteile des Gemisches gelost, 
wodurch die Flachsfasern gleichformig und im we- 
sentlichen vollstandig mit einem Film, der aus dem 
Klebstoff und dem Brandschutzmittel besteht, be- 
schichtet werden. Der Klebstoff gibt dem Vlies wei- 
ter die anwendungsgerechte Festigkeit. 



Bei einer Verwendung eines Naturharzes als 
Kleber erfolgt die Aktivierung durch die Beaufschla- 
gung mit Warme; bei Verwendung von Kalziumh- 
ydroxid durch die Beaufschlagung mit Kohlendio- 
5 xid. 

In jedem der Ausfuhrungsbeispiele hat der Kle- 
ber die Funktion, nach der Aktivierung zum einen 
das Brandschutzmittel zu fixieren, zum anderen 
aber dem Vlies die erforderliche Elastizitat und 

to Formstabilitat zu geben. 

Durch die Verwendung eines Borsalzes als 
Brandschutzmittel werden uberraschend hohe 
Brandschutzwerte erreichbar sind. Das Borsalz ist 
weiter verrottungshemmend. 

75 Alternativ kommt als Brandschutzmittel auch 

Harnstoffphosphat in Betracht. 

Patentan sprli che 

20 1. Verfahren zum Herstellen einer aus Flachsfa- 
sern gebildeten Isoliermatte, gekennzeichnet 
durch 

- Bilden eines Flachsfaservlieses in einem 
Vliesbildner, 

25 - Zugeben eines Brandschutzmittels und 

eines durch Beaufschlagung mit einem 
physikalischen oder chemischen Aktivat- 
ors aktivierbaren Klebers vor oder wah- 
rend der Vliesbildung, und 

30 - Beaufschlagen des Vlieses mit einem 

Aktivator nach der Vliesbildung. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Brandschutzmittel eine Bor- 

35 verbindung ist 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Brandschutzmittel ein Bor- 
salz ist. 

40 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Brandschutzmittel Harnstoff- 
phosphat ist. 

45 5. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dafl der Kle- 
ber Starke ist, die durch Beaufschlagung mit 
Wasserdampf aktiviert wird. 

so 6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Kleber ein 
Naturharz ist, das durch Beaufschlagung mit 
Warme aktiviert wird. 

55 7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der Kleber Kalzi- 
umhydroxid ist, das durch Beaufschlagung mit 
Kohlendioxid aktiviert wird. 
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